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La presente invention est relative a un recipient 
en matiere plastique, a paroi mince, qui peut- 
etre bouche et qui est destine^ a contenir des bois- 
..sons, en particulier de la biere. 

La biere est livree dans des recipients en verre 
ou en metal. Le metal n'est pas transparent, de 
sorte qu'une appreciation visuelle du contenu 
d'un recipient est impossible et il est loin d'Stre 
facile de modifier un recipient en metal d'une 
maniere telle que la biere ne se deteriore pas au 
cours d'un long parcours. Le verre est lourd et 
peut se casser ; il se brise en eclats qui peuvent 
etre dangereux. * 

Selon une premiere caracteristique de la presente 
invention, les recipients sont realises en matieres 
plastiques transparentes. 

Cependant, Tinconvenient est que les matieres 
plastiques sont permeables a Foxygene. En ce 
qui conceme la biere, elle est particulierement 
sensible a Foxygene. Lorsqu'un litre d'une biere 
de bonne quaHte a ete mis en bouteille, cette 
biere doit Stre consommee avant qu'elle ait 
absorbee de Fair ambiant, environ 1 cm 8 d'oxy- 
gene, Ik une temperature et une pression standard 
designees ci-apres par les lettres STP). Apres 
Fabsorption, on remarque une deterioration 
notable du gout. Le probleme est, par consequent, 
de trouver un materiau qui puisse etre aisement 
faconne en des recipients transparent^ et qui ne 
laisse passer qu'une tres petite quantite d'oxygene. 

Conf ormement a la presente invention, un reci- 
pient a paroi mince, destine en particulier a la 
biere, consiste en un polymere ou copolymere dur 
de chlorure de vinyle renf ermant un agent anti- 
oxydant en une quantite telle que la permea- 
bilite a Foxygene de ce polymere ou copolymere 
dur, mesuree en nombre de cm 8 d'oxygene qui, a la 
temperature et a la pression standard, sont passes a 
travers 1 cm 8 de matiere plastique d'uneepaisseur de 
1 mm, par seconde, par cm d'une surpression d'oxy- 
gene a 20<> C (mercure) soit egale ou inferieure 
\ environ 10-" cm 8 (STP)mm/cm», s, cmHg. 
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Si Fon utilise un copolymere de chlorure de 
vinyle, sa composante chlorure de vinyle devra 
s'elever a au moins 75 % en poids. De tels copo- 
lymeres sont, par exemple, ceux du chlorure de 
vinyle avec du chlorure de vinylidene ou de Face- 
tate de vinyle ou de Facrylate de vinyle. Le 
mot « dur » doit etre compris corame indiquant 
que la matiere plastique renferme au moins 90 % 
en poids du polymere ou du copolymere et que 
Fon prefere tout particulierement que la matiere 
plastique ne renferme aucun plastifiant 

Ce qui suit peut donner une idee de la signifi- 
cation de la permeabilite a Foxygene maximum 
de 10-" cm 8 (STP)mm/cm 8 , s, cmHg. Si Fon 
suppose qu'un recipient bouche, pour 1/2 litre de 
biere, possede une surface de 350 cm 8 et une 
fipaisseur de paroi de 1 mm a ete place dans Fair 
a la pression atmospherique (ce qui signifie une 
surpression d'oxygene d'environ 15 cm de mercure 
par rapport au contenu du recipient) et si pas 
plus de 1 [2 cm 8 d'oxygene (pour 1 /2 litre de biere) 
peut passer a travers la paroi du recipient, ceci 
donne un temps de stockage en secondes de 
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2 x 10-" x 350 x 15 = 10? s ' = 4 mois ' 

Une valeur de 10-*° cm 8 (STP)mm/cm 8 , s, 
cmHg est evidemment trop elevee. Par ailleurs 
une valeur de 10-" cm 8 (STP mm /cm 8 , s, cmHg 
donnerait Ueu a un temps de stockage possible 
d'environ 3 ans et demi, ce qui n'est pas necessaire 
en pratique. 

II est surprenant qu'il soit possible, a un tel 
degre, de supprimer la permeabilite a Foxygene 
du polymere ou du copolymere transparent qui 
est approprie pour la production de recipients a 
paroi mince. 

La quantite minimum qui est requise pour 
atteindre le but desire depend, dans une certaine 
mesure, de la nature de Fagent antioxydant mais, 
d une maniere generate, une quantite comprise 
entre 0,5 a 2 %, calculee sur le poids du polymere, 
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suffira. Si, par exemple, 1 % en poids est suffisant, 
U n'y a aucune raison d* augment er fortement 
cette tenenr jusqu'a, par exemple, 4 % car, en 
raison de cet accroissement, il y a lieu de s'attendre 
a one influence indesirable sur les proprietes 
mecaniques. 

On pent utfliser divers, agents antioxydants 
parmi les quels on citera : Fionol (2,6-di-tert-l)utyl- 
4-methylphenol), le 2,2'-methylene-bis (4-methyl- 
6-tert-butylphenol), le thiopropionate de dilau- 
ryle, le 2,2 / ^ydroxy^,3^cyclo^5,5'-dim6tIiyl- 
diphenylmethane, le thio-dipropionate de diste- 
aryle, le 2,4,5-tri-hydroxybutyro-phenol et le 
2,2'-dmydroxy-3,3' -fflcydohexyl-5,5'-toethyl- 
diphenylmethane. 

Les antres additifs, tels que des stabOisants, 
par exemple sur la base de calcium, de zinc ou 
d'epoxy, des agents lubrinants et analogues 
n 'affect ent pas la permeability a Foxy gene. Us 
sont surtout necessaires pour la transformation 
da materiau en recipients. 

Un chlorure de polyvinyle dur sans agent anti- 
oxydant a une permeability a l'oxygene de 3 x 
10-n cm 8 (STP) mm/cm 8 , s, cmHg. Si la masse 
renferme 1 % en poids de 2,2'-methylene-bis- 
(4-methyl-6-tert-butylphenol), on a trouve que 
la permeabilite a l'oxygene est egale a 4 a 6 fois 
10-" cm 3 (STP) mm /cm 2 , s, cmHg. 

Un autre type de chlorure de polyvinyle dur 
sans antioxidant a montre une permeability a 
l'oxygene de 3 x l(h a cm 8 (STP) mm /cm*, s, 
cmHg, tandis qu'avec 2 % en poids d'un antio- 
xydant du type cUhydroxy-diphenylmdtnane, la 
permeability 4 l'oxygene a et6 notablement infe- 
rieure, c'est-4-dire de 1,5 x 10~ 18 cm a .(STP)mm/ 
cm* s, cmHg. 

La mesure relative a la permeability a l'oxygene 
a yty standardisee suivant H.-J. Huldy, Plastica 
15, 210 (1962), la temperature etant de 20 °C. 

Des mesures effectuees avec divers polymeres 
ou copolymeres. durs de chlorure de vinyle, et 
avec divers agents antioxydants. out toujours 
montry que, lorsqu'on utilise environ 1 % en 
poids d'agent antioxydant, la permeability a 
l'oxygene est d'au moins 5 a 10 fois plus petite 
que lorsqu'on n'utilise pas d'agent antioxydant, 
Le resultat est que dans un recipient a paroi 
mince, qui peut-etre bouche, selon la presente 
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invention, les boissons sensibles a l'oxygene, et en 
particulier la biere, peuvent etre stockees pour 
une longue dur6e. 

Du fait que maintenant on connatt la relation 
qui existe entre la permeability a l'oxygene, en ce 
qui concerne la biere et analogue, et la presence 
d'un agent antioxydant, il est Ires simple, pour 
un expert, de determiner quelle est la quantity 
la plus efficace d'un agent antioxydant specifique 
qu il y a lieu d* employer pour une composition 
specifique d'un chlorure de polyvinyle dur ou 
d'un copolymere dur sur la base de la tenenr en 
chlorure de polyvinyle. 

II est a remarquer que 1' expression « agent anti- 
oxydant » peut comprendre les cas dans les quels 
ladite substance ne protege pas, ou ne protege 
pas substantieHement la matiere plastique, mais 
diminue reellement la penn6ability a l'oxygene 
de f aeon qu'elle soit de beaucoup inferieure 1 ce 
qu'elle senrit sans agent antioxydant. 

RESUME 

L'invehtion est relative a un recipient, en 
matiere plastique, 4 paroi mince, en particulier* 
pour la biere, remarquable, notamment, par les 
caracteristiques suivantes considerees separement 
ou en combinaison : 

cl II consiste en un polymere ou copolymere dur 
de chlorure de vinyle renf ermant un agent antio- 
xydant en une quantity telle que la permeability 
a l'oxygene de ce polymere ou copolymere dur, 
mesuree en nombre de cm 8 d'oxygene qui, a la 
temperature et a la pression standard, sont passes 
a travers 1 cm 8 de matiere plastique d'une epais- 
seur de 1 mm, par seconde, par cm d'une surpres- 
sion d'oxygene (mercure) soit egale on inferieure 
a environ 10~ u cm 8 (STP)mm /cm V s, cmHg. 
. b. La matiere plastique renferme au moins 
environ 90 % en poids de chlorure de polyvinyle 
ou d'un copolymere de celui-ci et environ 0,5 a 
2 % en pottts d'un agent antioxydant, la partie 
restante, s'il y en a, consistant en. des additifs 
connus tels que des lubrinants et stabilisants. 
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